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Composition contenant une polvolefine non fonctioimalisee et une polvol6fiTie 
grefFee, et artic le fabrique en mettant en oeuvre une telle composition 



La presente invention conceme une composition polym6rique contenant 
une polyolefine non fonctionnalisee et une polyolefine gre£F6e, et un article 
5 fabriqu6 en mettant en oeuvre ime telle composition. 

Des compositions polymeriques contenant xme polyolefine non 
fonctionnalisee et une polyolefine fonctionnalisee par greffage avec de 
r anhydride maleique sont connues de Thomme du metier. 

La presente invention a pour obj et une composition polymerique . 
10 contenant une polyolefine non fonctionnalisee et une polyolefine grefifee qui 
pr6sente de nombreux avantages par rapport aux compositions contenant une 
polyolefine non fonctionnalisee et une polyolefine greffee de Tart anterieur sans ' > 
en presenter les inconvenients. 

A cet efiBet, Tinvention conceme une composition polymerique contenant t 
15 - ime polyolefine non fonctionnalisee (POl), et I' * 

- au moins une polyolefine fonctionnalisee par grefi&ge (POg) k V aide d'au \t\ 
moins un agent de grejBEage choisi paraii les acides carboxyliques, leurs ^ 
anhydrides et leurs sels m6talliques, dont au moins une partie des greffons 
carboxyles est neutralisee par un metal, 6ventuellement par la neutralisation, 
20 concomitante et/ou posterieure au grefiEage, des groupements carboxyles a 

caractere acide par au moins une base m^tallique, et qui a ete synthetisee a partir 
d'une polyolefine non fonctionnalisee (P02) dont au moins 0,5% en poids des 
unites recurrentes sont derivees d'un monomere 6thyleniquement insature de 
♦ nature chimique differente de celle des unites recurrentes de la polyolefine non 
25 fonctionnalisee CPOl). 

Par polyolefine, on entend designer un polymere d'au moins une define. 
La polyolefine non fonctionnalisee (POl) est avantageusement un 
polsonere d'xme define linaire. 

A titre d'exemple d'ol6fines lineaires, on peut citer I'ethylene, le 
30 propylene, le 1-butene, le 1-pentene, le 1-hexene, le 1-octene et le 1-decene. 
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L'olefine lineaire contient de preference de 2 i 8 atomes de carbone, de 
mani^re particulierement pr6fer6e de 2 a 6 atomes de carbone, et de maniere tout 
particulierement pr6fer6e de 2 i 4 atomes de carbone. 

La polyolefme non fonctionnalisee (POl) est selectionnee de preference 
5 parmi les homopolymeres des olefmes precitees et parmi les copolymeres de ces 
olefmes. 

Les comonomeres sont avantageusement choisis parmi les ol6fines 
decrites ci-dessus, parmi les diolefines comprenant de 4 a 18 atomes de carbone, 
telles que le 4-vinylcyclohexeiie, le dicyclopentadiene, le methylene- et 

10 r^thylidene-norbomene, le 1,3-butadiene, Tisoprene et le 1,3-pentadiene. De 
preference, ils sont choisis parmi les olefines lineaires ci-dessus. 

La teneur ponderale en unitds comonomeriques dans la polyolefme non 
fonctionnalisee (POl) est inferieure avantageusement a 50% en poids, de 
preference a 30% en poids. 

15 La polyolefine non fonctionnahsee (POl) est selectionnee de maniere 

particulierement pr6fCTee parmi les homopolym^es des olefines precitees, de 
maniere tout particulierement pr6fer6e parmi les homopolymeres de I'ethylene et 
les homopolymeres du propylene, et de la maniere la plus preferee parmi les 
homopolymeres du propylene, corame le polypropylene 'ELTE}^ HL. 

20 La polyolefine fonctionnalis6e par greffage (POg) est de preference une 

polyol6fine fonctionnalisee par greffege a Taide d'anhydride nial6ique, dont au 
moins une partie des greffons carboxyles est neutralis^e par du sodium et/ou par 
du zinc, par la neutralisation, concomitante et/ou posterieure au greffage, des 
groupements carboxyles k caract^re acide respectivement par im sel organique de 

25 sodium et/ou de zinc. 

La polyolefine fonctionnalisee par greffage (POg) est de maniere. 
particulierement preferee une polyolefine fonctioimalisee par greffage a Taide 
d' anhydride maleique, dont au moins une partie des greffons carboxyles est 
neutralisee par du sodium, par la neutralisation, concomitante et/ou posterieure 

30 au greffage, des groupements carboxyles a caractere acide par un sel organique 
de sodium liberant un acide organique, que Ton fait reagir avec au moins un sel 
inorganique de sodium. 

D'excellents resultats ont ete obtenus en utilisant le lactate de sodium 
comme sel organique de sodium et le carbonate disodique comme sel 

35 inorganique de podium. 



La polyol6fine non fonctioimaIis6e CP02) est avantageusement un 
polymere d'une ol6fine liiiaire. 

L'olefine lineaire contient depref6rence de 2 i 8 atomes de carbone, de 
maniere particulierement prefer6e de 2 i 6 atomes de carbohe, et de manidre tout 
particulierement prefer6e de 2 a 4 atomes de carbone. 

La polyol6fme non fonctionnalisee (P02) est selectionnee de preference 
panni les homopolym^es des olefmes pr6cit6es et paxmi las copolyraeres de ces 
defines. 

Les comonomdres sont avantageusement choisis panni les olefines 
d6crites d-dessus, parmi les diolefmes comprenant de 4 4 18 atomes de carbone, 
telles que le 4-vinylcycIohexdne, le dicyclopentadidne, le m6thyldn&- et 
I'dthylid^ne-norbomdne, le 1,3 -butadiene, Tisoprene etle 1,3-pentadidne. De 
preference, ils sont choisis parmi les ol6fines lin^aires ci-dessus. 

La teneur ponderale en unites comonom6riques dans la polyol6fine non 
fonctionnalisee (P02) est inferieure avantageusement k 50% en poids, de 
preference a 3 0% en poids. 

La polyolefine non fonctionnalisee (P02) est selectionnee de manidre 
particulierement preferee parmi les copolymeres des olefines precitees, de 
maniere tout particulierement preferee parmi les copolymeres de I'ethyiene et du 
propylene, et de la maniere la plus preferee paxmi les copolymeres statistiques du 
propylene et de I'ethyiene comprenant au moins 90% en poids d'unites 
recurrentes d6rivees du propylene et au plus 10% en poids d'unites recurrentes 
derivees de rethyloie. 

De preference au moins 1% en poids et de maniere particulierement 
preferee au moins 2 % en poids des unites recurrentes de la polyoiefme non 
fonctionnalisee (P02) sont derivees d'un monom&^e ethyieniquement insature de 
nature chimique difiForente de celle des unites recurrentes de la polyolefine non 
fonctionnalisee (POl). 

De preference au plus 20% en poids, de maniere particulierement preferee 
au plus 10 % en poids et de maniere tout particulierement preferee au plus 5 % eai 
poids des unites recurrentes de la polyolefine non fonctionnalisee CP02) sont 
derivees d'un monomere ethyieniquement insature de nature chimique dififerente 
de celle des unites recurrentes de la polyolefine non fonctionnalisee (POI). 

Avantageusement, les polyoiefines non fonctionnalisees (POl) et (P02) 
presentent chacune im point de fijsion. 
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De preference, les polyolefines non fonctionnalisees (POl) et (P02) 
presentent chacune un point de fusion et leurs enthalpies de &sion respectives 
different d'une quantite superieure a 10 J/g. 

De maniere particulidrement prefer6e, les polyolefines non 
5 fonctionnalisees (POl) et (P02) pr6sentent chacune un point de fusion et leurs 
enthalpies de fusion respectives different d'une quantity comprise entre 25 et 
75 J/g. 

La temperature et Tenthalpie de fusion sont habituellement determinees 
par analyse therniique differentielle selon la methode suivahte : l^'" chauffage a la 

10 Vitesse de 1 O^C/min jusqu'a 200*^C, palier de 5 minutes a 200^C, refiroidissement 
et 2^® chauffage a la vitesse de 1 O^C/min jusqu'a 200^C ; la tempdrature* et 
I'enthalpie de fixsion sont detraninees lors du 2™^ chauffage. 

Le poids de la polyolefme non fonctionnalisee (POl), rapporte au poids 
total de la composition, est avantageusement superieur ou egal a 80%, de 

1 5 preference sup&ieur ou 6gal k 90% et de manidre particulierement pref6r6e 
sup6rieur ou egal a 93%. 

Le poids de la polyol6fine fonctionnalis6e par greflGage (POg), rapport6 au 
poids total de la composition, vaut avantageusement au plus 20%, de pr6f6rence 
au plus 1 0% et de manifere particulierement pref6r6e au plus 7 %. 

20 La composition selon Tinvention pent Stre prepare par tout proc6d6 

connu, notamm^t les procedes en solution, les proc6des se d6rouIant dans un 
malaxeur, par exemple un malaxeur BRABENDER®, et les proced6s se 
deroulant ©n extrudeuse, par exemple une extrudeuse PRISM®. De bons 
r6sultats sont habituellement obtenus si les compositions selon T invention sont 

25 pr6parees par un proced6 se deroulant en extrudeuse. 

Les compositions selon Tinvention peuvent eventuellement contehir en 
outre des additifs usuels des compositions de polyolefine, en une quantite allant 
de preference jusqu'a 10 % en poids, de maniere particulierement preferee 
jusqu'a 5% en poids, rapporte au poids total de la composition. 

30 A titre d'exemples de tels additifs usuels, on peut dter les antioxydants 

tels que les phenols encombres steriquement, les lubrifiants, les matieres de 
charge, les colorants, les agents nucl6ants, les agents anti-UV, les agents 
antiacides comme le st6arate de calcium, les agents de modification de la 
cristallinite comme les copolymeres de Tethylene et de Tacrylate de n-butyle ou 

35 de Tacrylate d'6thyle, les agents d6sactivateurs de m6taux et les agents 
antistatiques. 
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La composition selon la pr6sente invention pr^sente un niveau de global 
de propriet6s nettement am6]ior6 par rapport i celui des compositions contenant 
une polyol6fine non fanctionnalisee et une poIyol6fme greffee de Tart ant6rieur. 
Les proprietes de surface sent particuHerement ameliorees. Ainsi, la composition 
5 selon la presente invention pr6sente des proprietes adhesives superieures k celles 
des compositions contenant vine polyolej5ne non fonctionnalisee et une . 
polyolejBne greffee de Tart ant6rieur. 

La presente invention a egalement pour objet un article a base d'une 
composition polymerique qui presente de nombreux avantages par rapport aux 
10 articles a base d'une composition contenant une polyolefme non fonctionnalisee 
et unepolyol6fine greffee de Tart anterieur, sans en presenter les inconvenients. 

A cet ejSfet , Tinvention conceme un article fabrique en mettant en oeuvre 
une composition conforme a Tinvention, telle que decrite prec6demment. 

Un premier choix pre:Kre pour Tarticle selon Tinvention est celui effectue 
15 parmi les fibres de verre, les fibres naturelles et les fils metalliques ensim6s 
d'une couche de la composilion, et les sur&ces metalliques revStues d'une 
couche de la composition. 

' Uh second choix prefere pour Particle selon Tinvention est celui effectue 
panni les tabes> les films et les feuilles, les fibres et les mousses faits en la 
20 composition. 

Les tubes sont avantageusement destines a Tindustrie petroliere, a 
rindustrie du bStiment ou a Tindustrie automobile. 

Les films peuvent etre notamment des films alimentaires scellables en 
milieu gras ou des films imprimables avec des encres aqueuses, 
25 Un troisifeme choix pr6fere pour Farticle selon Tinvention est celui d'une 

pidce d'un vehicule automoteur selectioimee parmi les reservoirs a carburant, les 
tubulures k caiburant, les pare-chocs et les tableaux de bord. 

L'article conforme a Tinvention presente de nombreux avantages. II peut 
ainsi presenter une resistance a la salissure, a la rajoure, a 1' abrasion et/ou aux 
30 graffiti superieure a celle des articles faits en une composition contenant une 
polyolefine non fonctionnalisde et une polyoI6fine greffee de Tart ant&ieur. 
Lorsque T article selon I'invention est un film, celui-ci peut aussi presenter une 
resistance, plus 61evee k la dechirure et peutparfois 8tre colle avec plus de facilite 
en milieux souilles. 

35 Finalement, un dernier aspect de Tinvention prevoit l*utilisation de la 

composition conforme a la pr6sente invention en tant qu'ag^t de 
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compatibilisation et/ou de dispersion d'une polyol6fine non fonctionnalisee avec 
un polymere on une mati^re de charge qui est incompatible avec la polyolefine 
non fonctionnalisee. 

A titre d'exemples de poJyni^^res incompatibles avec les polyolefines non 
5 fonctionnalisees, on peut citer les resines epoxy, les resines fluores et 

particulierement le poly(fIuorure de vinylidene), les polyamides et les polyesters. 

De preference, la composition selon Tinvention est utilisee en tant 
qu'agent de compatibilisation et/ou de dispersion d'une polyolefine non 
fonctionnalisee dans une r^sine epoxy. 
10 Des matiferes de charge incompatibles sont par exemple des fibres 

naturelles, conune le lin, le chanvre, la jute et la cellulose, ainsi que les fibres de 
verre, le verre, la silice, le talc, le carbonate de calcium et le noir de carbone. 
Des substrats m6talliques sont par exemple I'acier ou raluminrum. 

Les exemples qui suivent sont destines k illustrer I'invention sans pour 
1 5 autant en limiter la portee. 

Example 1 : preparation d'une polyolefine greffee anhydride maleique i 
base d'un copolymdre statistique du propylene (PP), neutralisee au lactate de 
sodium (POgl) 

On a utilise comme reactif (a) une resine PKCEX® 25097, un copolymdre 
20 statistique du polypropylene modifie chimiquement par SOLVAY. 

Le copolymere statistique du PP sur laquelle SOLVAY a eflFectue la 
modification chimique est un copolymdre statistique compose de 95 a 98% en 
poids d'unites recurrentes derivees du propylene et de 2 a 5 % en poids d'xmites 
recurrentes derivees de Tethylene, commercialise par BP sous le nom ELTEX® 
25 P KS. H presente une temperature de fusion de 132'*C et une enthalpie de fiision 
de 66 J/g. 

La modification chimique qui a ete eflfectuee par SOLVAY sur le 
copolymdre statistique du PP susraentioime a consists en un grefiEage avec de 
r anhydride maldique a raison de 0,50 % en poids. 
30 La rdsine PRIEX® 25097 avait une masse moleculaire moyenne en poids 

de 50000. 

On a egalement utilise comme reactifs : 

(b) du lactate de sodium a titre d'agent neutralisant (lactate de sodium : 
melange de et L-isomere de chez ACROS : 256.4 ml de solution a 60 % en 
35 poids par litre de solution aqueuse), a raison de 5 eq.mol 
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(c) du carbonate disodique a raison de 2 eq.moL , sous forme d'une 
solution aqueuse a 200 g/1. 

On a fait reagir (a), (b) at (c) dans una extrudeuse CLEXXRAL modele 
BC 21, qui est une extrudeuse double vis co-rotative de diaratoe 25 mm et de 
5 longueur 1000 mm QJD = 40). 

Le fourreau de cette extrudeuse est constitue de 10 zones (Zl a ZIO) 
independantes ainsi que d'une convergence et d'une filiere. La vitesse des vis 
etait de 200 tr/min. Le debit d' alimentation etdt de 10 kg/h. Le profii de 
temp6rature dtait le suivant : Zl (alimentation de la resine): 70 "^C ; Z2 : 170 ®C ; 
10 Z3 (fusion) et Z4 : 200 ''C ; Z5 i Z8 (r6action, degazage a pression 

atmosph6rique, r6action, d6gazage sous vide a xme consigne de 2 mbar): 240 ^^C ; 
Z9 : 230 °C ; ZIO : 220 ; convergence et filiere : 220 ^C. 

On a utilise des injecteurs haute pression pour Tinjection en Z4 du lactate 
de sodium, et en Z7 du carbonate disodique. 
15 On a ainsi obtenu une polyolefine greffee anhydride maleique a base d'un 

copolymere statistique du PP, neutralis6e au lactate de sodium (resine POgl), 
dont le MFI (2,16 kg, 230''C) valait 1,6 g / 10 min. La resine (POgl) possedait 
une teneur en sodium de 6,1 g/kg et sa temperature de fiision etait de ISS^'C. 

Example 2 : preparation d'une polyolefine greffee anhydride maleique a 
20 base d'tm homopolymere du propylene (PP), neutralis6e au lactate de sodium 
CPOg2) 

On a utilis6 comme r6actif (a') une resine PRJEX® 20093, \m 
homopolymere du polypropylene modifi6 chimiquement par SOLVAY. 

L'homopolymere du PP sur laquelle SOLVAY a effectu6 la modification 
25 chimique est conunercialis6 par BP sous le nom ELTEX® P HL. H presente tme 
temperature de fiision de ISS^'C et une enthalpie de fiision de 11 1 J/g. 

La modification chimique qui a ete effectuee par SOLVAY sur 
rhomopolymere du PP susmentionne a consiste en un greffage avec de 
Tanhydride maleique a raison de 0,26 % en poids. 
30 La resine PRIEX® 20093 avait une masse moleculaire moyenne en poids 

de 75000. 

On a egalement utilise comme reactifs (b) et (c), tds que definis a 
Texemple 1 (nature, quantite, conditionnemrat). 

On a fait.reagir (a'), (b) et (c) dans F extrudeuse CLEXTRAL modele BC 
35 21, dans des conditions operatoires en tons points identiques a celles utilis6es • 
pour Texemple 1. 
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On a ainsi obtemi une polyol6fine grejBKe anhydride maleique a base d'un 
homopolym^ du PP, neutraKs6e au lactate de sodium (r&ine POg2), dont le 
MFI (2,16 kg, 230°C) valait 1,4 g/ 10 min. La r6sine CP0g2) possed^tune 
teneur en sodium de 6,6 g/kg et sa temperature de fusion 6tait de 135^0. 

Exemple 3 : preparation de compositions de r6f6rence (non confoimes k 
i'invention) 

Composi tion (CRl) : composition a base d'un copolvm^re statisriq ii^ 
du^ On a utilis6 pour premiere composition de reference, ci-apres composition 
(CRl), une composition ELTEX® P KS, commerdalisee par BP a I'^tat de 
granules stabilisees. Cette composition est composee de (i) plus de 99,5% en 
poids, rapporte au poids total de la- composition, d'un copolymere statistique 
compos6 de 95 a 98% en poids d'unites r6currentes deriv^es du propylene et de 2 
a 5 % en poids d'unites recurrmtes deriv6es de I'dthyl^ne et Qi) moins de 0,5% 
en poids, rapport6 au poids total de la composition, d'un agent stabilisant piienol 
CTCombre st^riqueraent. 

Composition rCR2^ : cnm position a base d'un hom opolvm^re dn PP 
On a utilise pour seconde composition de r6f6r«ice, ci-apres composition (CR2), 

une composition ELTOX®PHL, commerdalisee par BP a retatde granules ' ' 
stabilis6es. Cette composition est composee de (i) plus de 99^5% en poids, 
rapports au poids total de la composition, d'un homopolym&e du propylene et 
(ii) moins de 0,5% en poids, rapporte au poids total de la composition, d'un 
agent stabilisant ph6nol encombre steriquement. 

Composition (CR3) : composition a base d' u n cop olvme re statistiq iip. dn 
PP et d'un copolymere statistioue du PP p reffe anhydride maleiq ue nmitrpli^^ «t 
lactate de sodium. On a prepare une troisieme composition de reference, ci-apres 
composition (CR3), compos6e de 95% en poids de la composition (CRl) et de 
5% en poids de la r&ine (POgl) synthetisee a I'exemple 1. 

A cet eflfet, on a utilis6 une extrudeuse PRISM® double vis co-rotative de 
diametre 15 mm et de longueur 24 cm (soit un rapport longueur sur diametre de 
16), dont le fourreau est constitue de 2 zones independantes (21 et Z2) ainsi que 
d'une convergence et d'une filidre a trou. On a appliqu6 une vitesse des vis de 
200 tr/min, un debit de 2 kg/h et le profil de temperature 6tait le suivant : Zl 
(zone d'aUmentation) : 230''C ; Z2 : 230<'C ; convergence et filiere : 230°C. 

Composition (CR4) : compoRiti on a base d'lm homop nl Ym^e du PP ef 
d'un homopolymere du PP grelffe anhydride m aldique. neutralise an lactAte. H« 
godium. On a prepar6 une quatri^e composition de reference, ci-aprfe 
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composition (CR4), composee de 95% enpoids de la composition (CR2) et de 
5% en poids de la resine (POg2) synthetisee a Texemple 2. 

A cet effet, on a utilise le meme equipement et les mSmes conditions 
op6ratoires que ceux utilises pour la preparation de la composition (CR3). 
5 Exemple 4 : preparation d'une composition conforme a T invention. 

Composition (C15^ : composition a base d'un homopolvmere du PP et 
d'un copolvmere statistique du PP grefife anhydride mal6ique. neutralise an 
lactate de sodium. 

On a prepar6 une composition conforme a T invention, ci-apres 
10 composition (CE5), composee de 95% en poids de la composition (CR2) et de 
5% en poids de la resine (POgl) synthetisee k T exemple. 1. 

A cet effet, on a utilise le mSme equipement et les mSmes conditions 
operatoires que ceux utilises poxir la preparation de la composition (CR3). 

Exemple S : tests pour evaluer la coh6sion et T adhesion sur une plaque 
15 en acier trait6e dans un bain sulfochromique. 

Ces tests ont 6te efifectues selon la noxme NF T 76-104. 

Les eprouvettes de cisaillement ont ete prepar6es par pressage entre deux 
plaques en acier, a une temp6rature de 230''C et sous une pression de 20 bars. 

On a ensuite immerg6 les eprouvettes de cisaillement pendant 10 minutes 
20 dans un bain sulfoclaromique. 

On a enfin determine la contrainte a la rapture (tr) des eprouvettes de 
cisaillement dans un test de cisaillement efifectue a I'aide d'lme machine MTS 
50LP equip6e d'un capteur de 50 kN. 
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On a obtenu les resultats suivants : 





TRi^ivjuraj 


Composition (CRl) : 

cornposition a base d'^un copolymdre statistique du PP 


2 


v^oniposition. \y,YCL) . 

composition a base d'un homopolymere duPP 


2 


Composition (CR3) : composition k base d'un copolym&re 
duitLoLic|uc uu Jrjr cu u uh cupuiymere SLatiouque qu. Jrjr grexre 
anhydride maleique, neutralise au lactate de sodium 


7 


Composition (CR4) : composition a base d'un homopolymfe-e du 
PP et d'un homiDpolymere du PP greffe anhydride maleique, 
neutralise au lactate de sodium 


7 


Composition (CIS) : composition a base d'un homopolymere du 
PP et d'un copolymere statistique du PP greffe anhydride 
maleique, neutralise au lactate de sodium 


10 



On a constat^ que la composition (CIS), qui etait a base d'une polyolefine 
non fonctionnalisee (POl) et d'un ionomere d'une polyol6fine greflEee formee a 
partir d'une polyolefine non fonctionnalisee (P02) differente de la polyolefine 



5 non fonctionnalisee (POl), en ce sens que ladite polyolefine non fonctionnalisee 
(P02) comprenait de 2 a 5 % en poids d'unrtes r6currentes d6rivees de I'ethylene 
alors que (POl) etait compose uniquement d'xmites r6currentes d6rivees du 
propylene, presentait des proprietes adhesives superieures notamment a la 
composition (CR4), qui etait 6galement i base de la polyolefine non 
10 fonctionnalisee (POl) ^t d'un ionomere d'ime polyol6fine greflKe formee k partir 
de la meme polyol6fine non fonctionnalis6e (POl). 
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REVEKT)! CATIONS 



1 - Composition polymerique contenant 

- une polyolefine non fonctionnalis^e (POl), et 

- au moins une polyol6fme fonctionnalisee par greffage (POg) i I'aide d'au moins 
un agent de greffage choisi parmi les acides carboxyliques, leurs anhydrides et 
leurs sels metalliques, dont au moins une partie des greSbns carboxyles est 
neutraJis6e par un m6tal, eventuellement par la neutralisation, concomitante et/ou 
posterieure au greffage, des groupements carboxyles a caract^re acide par au 
moins une base m^tallique, et qui a 6t€ synthetisee a partir d'une polyol^fme non 
fonctionnalisee CP02) dont au moins 0,5% en poids des unites r^currentes sont 
d6riv6es d'un monomere dthyleniquement insatur6 de nature chimique difif^rente 
de celle des unites recurrentes de la polyolefme non fonctionnalisee (POl). 

2 - Composition selon la revendication 1, caract«ds6 en ce que la 
polyol6fine non fonctionnalisee (POl) est un homopolymere du propylene. 

3 - Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caract6ris6e en ce que la polyolefine fonctionnalisee par greffage (POg) est une ^ 
polyolefine fonctionnalisee par greffage k I'aide d' anhydride mal6ique, dont au "■ 
moins une partie des grefibns carboxyles est neutralis6e par du sodium et/ou par . ' 
du zinc, par la neutralisation, concomitante et/ou posterieure au greffage, des 
groupements carboxyles k caract&-e acide respecdvement par un sel organique de ' 
sodium et/ou de anc. 

4 - Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la polyol6fme non fonctionnalisee (P02) est un copolymdre 
statistique du propylene et de I'ethylene comprenant au moins 90% en poids 
d'unites recurrentes d&ivees du propylene et au plus 10% en poids d'unit^s 
recurrentes d6riv6es de Tethylene. 

5 - Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce qu'au moins 2 % en poids des unites recurr^es de la 
polyolefine non fonctionnalisee (P02) sont derivees d'un monomere 
ethyleniquement insature de nature chimique difEerente de celle des unites 
recurraites de la polyolefine non fonctionnalisee (POl). 
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6 - Composition selon rxine quelconque des revendications pr6oedentes, 
caracteri56e en ce qu'au plus 10% en poids des unites r6currentes de la polyolefine 
non fonctionna]is6e CP02) sont derivees d'un monomere ethyldniquement insatur6 
de nature chimique differente de celle des uriit6s recurrentes de la polyolefine non 

5 fonctionnalisee (PO 1 ). 

7 - Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que les polyolefines non fonctionnalisees OPOl) et (P02) 
presCTtent chacune un point de fusion et que leurs enthalpies de fiision respectives 
different d'une quantite comprise entre 25 et 75 J/g. 

10 8 - Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, 

caracterise en ce que le poids de la polyolefine non fonctionnalisee (POl), 
rappOTt6 au poids total de la composition, est superieur ou 6gal a 80%. 

9 - Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract6rise en ce que le poids de la polyolefine fonctionnalisee par grefFage 

15 (POg), rapporte au poids total de la composition, vaut au pliis 10%. 

10 - Article fabrique en mettant en oeuvre une composition selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 9. 
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